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A Lorenzo, a mi padre y
a mi madre, impulsora incansable quien
finalmente hoy, su lucha es premiada.
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A nivell analitic, esta tesi ha permés conéixer la incorporacié de pigments
tradicionals del Vell Mén i colorants americans, encara que si bé no locals, ja que
fins al moment no s’han registrat com a pigments en les artesanies entre els indigenes
de la zona. Amb la finalitat d’identificar materials autoctons, durant el transcurs del
projecte es van documentar i van recol®lectar materials regionals (que van poder haver
sigut utilitzats en la decoracié de les sostrades) amb la participacié de membres de la
comunitat, botanics i gedlegs.

Este espai d'intercanvi tecnicoempiric ha permés sembrar en els participants la
revaloracié del patrimoni tant natural com, historicoartistic; alhora que ha donat lloc a
identificar futures iniciatives que puguen promoure la sensibilitzacié i posada en valor
del patrimoni artistic, com a clau d'identitat i enfortiment comunitari. El llegat artistic
dels missioners jesuita en Chihu.
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Los estudios analiticos mediante técnicas puntuales con la obtencién de
muestras se realizaron con el apoyo de Mott Foundation a través de la asociacién
Hispanic in Phylantropy, quien contribuy6 con fondos para gastos de desplazamiento
y de trabajo de campo.

Con la participacién de estudiantes de Biotecnologia del Tecnolégico de
Monterrey Campus Chihuahua (ITESEM) fue posible desarrollar un plan para el
andlisis de infrarrojo y microscopfa dptica, y participar en programas educativos que
permitieron la sensibilizacién de los estudiantes en tema de Patrimonio Cultural. Estas
actividades fueron realizadas en el Laboratorio de Patrimonio Histérico (LPH), que es
un espacio establecido por MCC con fondos mixtos CONACYT y que co-participa
con el ITESM. Los estudiantes participantes visitaron las comunidades locales de los
diferentes casos de estudio, y contribuyeron a la recopilacién de fuentes orales sobre
el templo, asi como de recursos naturales del entorno, bajo el proyecto «Biblioteca de
Recursos Culturales». Fue a través de éste proyecto que se cont6 con la participacién
de las comunidades locales en la documentacién y recoleccién de materiales
regionales, que forman parte de la memoria viva de estas poblaciones y que pudieron
haberse utilizado en la construccién y decoracién de las techumbres. Para esto se
sumaron botanicos especialistas en la regién de estudio de la Facultad de Zootecnia y
Ecologia de la Universidad Auténoma de Chihuahua (UACH) y con la asesoria de un
gedlogo del Instituto Nacional de Geografia y Estadistica (INEGI).

La aplicacién de técnicas invasivas, como microscopfa ptica (LM) y
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), y la recoleccién de
muestras y de materiales regionales, se realizaron durante estancias de investigacién
en el ITESEM y en la UACH. El material recolectado permiti6 establecer una base
de referencia para la identificacién de pigmentos, colorantes y aglutinantes. Estos
Gltimos fueron estudiados en la Universita Ca” Foscari Venezia en los Gltimos meses
de la tesis, gracias a una estancia Erasmus +y al apoyo de un equipo de trabajo de la
citada universidad.

La participacién de instituciones mexicanas, italianas y espafolas, aunadas
a las previas estadounidense, ha permitido no sélo obtener datos analiticos bajo
perspectivas multidiciplinares y multinstitucionales, sino que también ha abierto
nuevas oportunidades de colaboracién y futuros proyectos de investigacion, tal y
como se vera a lo largo de esta tesis doctoral, en especial en el capitulo VI, donde se
presentan los casos de estudio y la investigacién de sus materiales.
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Coma conseqiiéncia de la conquista militar i religiosa en el nord de la Nova Espanya
(Méxic), I'any 1562 es funda la provincia de la Nova Biscaia, conformada pels actuals
estats de Chihuahua i Durango. Durant els segles XVII i XVIII, missioners franciscans
i jesuites van establir missions, que tenien l'objectiu de conformar assentaments
que permeteren I'agrupacié dels natius de la Nova Biscaia i la seua evangelitzacié.
Paralelelament, altres assentaments cridats Real de Mines, es van originar davant de
la deteccié de jaciments miners i la migracié de colons en viles, hisendes agricoles i
presidis. Com a eix central d’estes poblacions es van construir temples que atenien no
sols I’evangelitzaci6 dels indigenes, siné també a la comunitat religiosa espanyola i
criolla (Capitol IV).

Lestat de Chihuahua compta amb un inventari de més de 280 temples historics,
I"arquitectura del qual respon al clima i als materials regionals. El sistema constructiu
d’estos temples varia, dau a qué, la complexitat constructiva i la rica decoracié ornamental
ada a les influéncies socioecondmiques de la poblacié, del missioner i de I'orde
En el cas de la Nova Biscaia els temples de missi6 construits pels franciscans
guarden una certa sobrietat i simplicitat, encara que hi ha excepcions. Dins del palmito
de I"arquitectura missional jesuita també és possible trobar estructures simples, no obstant
aixo, una gran majoria es distingixen per la seua arquitectura complexa i ornamentada,
aixi com pels seus béns artistics de connotats autors de I’época.

Esta Tesi Doctoral t€ com a objectiu, identificar i analitzar els materials i les
tecniques de manufactura de sostrades policromes presents en els temples jesuites
dels segles XVII i XVIII en Nova Biscaia, per a la seua posada en valor social, cultural
i historicoartistica, a fi de la seua conservacié i el desenrotllament local sostenible.
Els quatre casos d’estudi seleccionats van ser construits davall I'administracié de la
Companyia de Jests (Capitol V) . A altres de que compartixen influéncia jesuita, regié
geografica, i motius decoratius, han sigut seleccionats basant-se en la seua singularitat
artistica i estructural (Capitol VI seccions 6.1 i 6.2). Per a aixd s’ha organitzat en 3 capitols
i 8 seccions que es corresponen amb el context de la investigaci6 (territori i historia),
Iestudi de les sostrades policromes (arquitectura, influéncies presents en el suport ligni
i representacions policromes) i els casos d’estudi (seleccié, caracterizaci i estudi técnic
i analitic). A més, s’ha inclos un glossari (apartat X. Glossari) dels termes assenyalats
amb un asterisc (*) en les diferents seccions. Finalment, I'apartat XI de I'index, conté els
credits de les imatges i dels esquemes, agrupats per capitols i seccions.
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A nivel analitico, esta tesis ha permitido conocer la incorporacién de pigmentos
tradicionales del Viejo Mundo y colorantes americanos, aunque si bien no locales, ya
que hasta el momento no se han registrado como pigmentos en las artesanfas de los
indigenas de la zona. Con la finalidad de identificar materiales autéctonos, durante

el transcurso del proyecto se documentaron y recolectaron materiales regionales (que
pudieron haber sido utilizados en la decoracién de las techumbres) con la participacién
de miembros de la comunidad, botanicos y gedlogos. Este espacio de intercambio
técnico-empirico ha contribuido a la revaloracién del patrimonio tanto natural como,
histérico-artistico; al tiempo que ha dado lugar a identificar futuras iniciativas que
puedan promover la sensibilizacién y puesta en valor del patrimonio artistico, como
clave de identidad y fortalecimiento comunitario.

El legado artistico de los misioneros jesuitas en Chihuahua se desvela por primera
vez a partir de la evidencia fisica, aportando sin duda nuevas pautas para el estudio y
enriquecimiento de la historia virreinal en el norte de México.
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A partir del 2003 se han realizado una serie de acciones preventivas y de
conservacién de las cubiertas y muros exteriores en los cuatro casos de estudio
gracias al apoyo del Fondo de Restauracién de Monumentos y Bienes Artisticos
(FOREMOBA). Estas intervenciones permitieron recuperar la cubierta de la capilla
de La Purisima del templo de Santa Rosa de Lima de Cusihuiriachi (caso de estudio
«B»), y se descubrié el alfarje de San Francisco de Borja (caso de estudio «C».), el
cual estaba oculto por un plafén de tela colocado a principios del siglo XX. Las
filtraciones de agua que sufifa la cubierta de la misién de Santa Ana de la Joya (caso
de estudio «D») fueron bloqueadas tras la intervencién de la techumbre de viguerfa
de la nave y presbiterio. Desafortunadamente, la mayoria de las vigas policromadas
de la nave se habian perdido con el paso de los afios, quedando como testigos de lo
que fue su decoracién la techumbre del sotocoro y del baptisterio (Figura 1:1).

Los estudios multi-analiticos realizados durante la presente tesis doctoral
parten de estos estudios previos y establecen un andlisis preciso y profundo sobre los
materiales y las técnicas utilizadas, lo que hace de esta investigacion algo inédito,
pues ofrece los primeros resultados de la caracterizacién fisico-quimica integral y
multidisciplinar de las techumbres policromas de los templos novohispanos de esta
regi6n de origen Tarahumara.

Por otra parte, la tesis fue posible gracias a la obtencién de una beca de
estudios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) del gobierno
de México, que tuvo una duracién de siete semestres (octubre 2014 - marzo 2018).
Gracias a esta beca fue posible dedicarme al 100% a la investigacion de esta tesis, asi
como participar en siete congresos internacionales y cursos especificos en diferentes
ciudades de Europa (Anexo 8).

La investigacién documental e histérica relativa a la influencia italiana en
las arquitecturas y decoraciones pictéricas estudiadas ha sido posible durante una
estancia de investigacion de seis meses (enero-julio 2016) en el Politécnico de Mildn
dentro del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU).

El andlisis in situ por técnicas no invasivas (seccién 6.3.1) en junio 2016
fue realizado con la participacién del Laboratorio Nacional de Ciencias para la
Investigaci6n y Conservacién del Patrimonio Cultural LANCIC del Instituto de Fisica
de la Universidad Nacional Auténoma de México mediante los Proyectos CONACYT
LN279740 y LN293904, Conacyt CB 239609, y Papiit UNAM IN112018. En el caso
de Santa Marfa de Cuevas, previamente en enero del mismo afio, el stituto di Fisica
Applicata «Nello Carrara» del Centro Nazionale di Ricerca (CNR) en Sesto Fiorentino,
Italia realiz6 el andlisis de espectrofotometria UV-Visible-NIR con fibra éptica (FORS)
en la policromia de la techumbre.
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X. Glossary) of the terms marked with an asterisk (*) in the different sections. Finally,
section XI of the index contains the credits of the images and the schemes, grouped in
order by chapters and sections.

The analytical outcomes of this thesis have identified a fusion of traditional
pigments from the Old World with, what were at the time, newly encountered American
dyes. These pigments have until now not been registered as pigments used in the crafts
among the indigenous people of the area. In order to identify native materials used in the
pigments, natural resources (those that could have been used to decorate the ceilings) from
the geographic area of study were documented and collected during the development
of this project. This was made possible with the participation of community members
together with botanists, and geologists. This collaborative environment of technical-
empirical exchange established an increased awareness among the participants of the
abundant natural and historical-artistic heritage value present in their communities and
resources. At the same time, it has led to the identification of future initiatives that can
promote the awareness and enhancement of artistic heritage as a key for expanding
identity and community strength.

The artistic legacy of the Jesuit missionaries in Chihuahua is revealed for the first
time from the physical evidence, undoubtedly providing new guidelines for the study
and enrichment of the viceregal history in Northern Mexico.
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Este proyecto de investigacién forma parte de un proyecto integral y de mayor
envergadura llamado “Una Misién para Chihuahua: sus Misiones Coloniales”,
que naci6 en el afio 2000 de la mano de un grupo de empresarios de Chihuahua
sensibilizados con la importancia de investigar, proteger, conservar y difundir el
patrimonio arquitect6nico y artistico que conforman parte del legado virreinal en el
estado de Chihuahua. La participacién de las tres instancias de gobierno, del clero,
de instituciones nacionales e internacionales se ha ido sumando a lo largo de los
afios con la finalidad de apoyar a las comunidades en la conservacién y gestién de su
Patrimonio Histérico-Artistico.

Los inmuebles donde estin albergadas las techumbres policromas han sido
parte de proyectos de investigacién y conservacién con anterioridad, lo que ha
permitido establecer las bases para la investigacién de la presente tesis doctoral .

El primer reconocimiento de los casos de estudio se realizé entre los afios 1997
y 1999 dentro del proyecto «Diagnéstico de las misiones jesuitas de la Tarahumara»,
impulsado por el INAH. Posteriormente, dentro del proyecto «Imagineria de Las
Californias» del SCMRI, en el afio 2000 se realiz6 la documentacién fotogréfica, la
descripcién del estado de conservacién y el muestreo de las esculturas policromas
presentes en los templos seleccionados como casos de estudio de la presente tesis
doctoral. Fueron incluidas muestras de fracciones de tabletas de la techumbres y pintura
mural en algunos casos. Al consolidarse la asociacién MCC, se obtuvieron fondos del J.
Paul Getty Grant Program, para realizar un Conservation Project Planning en el templo
de Santa Marfa de Cuevas (caso de estudios «A»), el que tuvo una duracién de dos
afios (2002-2004). Durante este periodo se abordé un reconocimiento sobre el bien
arquitectnico y artistico del inmueble. Como resultado de estas investigaciones se
descubri6 la firma del «pintor Domingo Guerra F. Afio D 1700» debajo de las siglas
IHS sobre la cenefa superior que enmarca el alfarje policromado, al igual que vestigios
de pintura mural que habfan sido recubiertos durante afios por capas de cal y pintura
vinilica. El estudio fisico-quimico realizado permitié conocer el estado de conservacién
y algunos de las materias colorantes utilizadas. El proyecto trajo la participacién
multidisciplinar de especialistas de México y Estados Unidos, lo que permiti6 establecer
una serie de preguntas y posibles respuestas sobre la construccién y manufactura de
las decoraciones, siendo éste el marco de dos coloquios internacionales nominados
ambos como «La misién de Santa Marfa de Cuevas: una misién para Chihuahua». Fue
entonces que se establecié una primera comparacién entre artesones de las misiones
franciscanas en el estado de Michoacén (centro-sur de México) y el alfarje de Santa
Marfa. Paralelamente a esta investigacion, se obtuvo financiacién de la Fundacién del
Empresariado de Chihuahua A.C. para establecer un programa comunitario, durante
el cual se realizaron actividades de sensibilizacion en torno a la importancia del
Patrimonio Natural y Cultural construido, y de su correcta gestion.
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de Biotecnologia, Andrea Pizarro, Diana Vega, Daniel Salazar, Diana Maldonado,
América Ramirez, Melissa Madrid, Fernanda Olguin y Cristina Ruelas de la Escuela
de Antropologia e Historia del Norte de México, permitié no sélo concluir el trabajo
de campo y procesos analiticos, sino que también enriquecieron al proyecto con sus
experiencias propias sobre los sitos y su percepcién del patrimonio. Particularmente
agradezco a las Dianas, por dedicar con precisién y entusiasmo su tiempo, fuera de todo
lo esperado.

Gracias a los botdnicos Toutcha Lebgue y José Humberto Vega, de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, la empresa minera Dia Bras de México S.A de C.V., Norma
Flores, y a miembros de las comunidades: Socorrito Molinar (Cusihuiriachi), Joaquin
Sotelo (Santa Marfa de Cuevas) y Victor Molina (San Francisco de Borja), y Luis Pasos
(guia de la Sierra Tarahumara) fue posible la recoleccién e identificacién de materiales
regionales que sirvieron como referencia para la interpretacion de los resultados de las
policromias. Esta experiencia se plane6 en base a la primera realizada en Santa Ana
de la Joya en el 2012, con la participacién Sabas Barrera y Rubén Ndfez a quienes
agradezco haber sefalado la presencia de materiales sobre las faldas del rio San Pedro
y que gracias a ello sentaron las bases para el establecer el proyecto Biblioteca de
Recursos Culturales.

Agradezco las gestiones y el apoyo de los presbiteros Jests Garcia y Jorge
Rubio, asi como la asesoria y datos histéricos del padre Dizan Vazquez. Su profunda
investigacion en la evangelizacién franciscana me ha permitido reconocer que, gracias
aellos, el legado jesuita perduré en las comunidades chihuahuenses.

Aprovecho este espacio para agradecer a Salvador Rueda Smithers, por sus
enriquecedores consejos, su apoyo y amistad que desde la distancia me han acompafiado
por mds de dos décadas.

La investigacion in situ fue logrado gracias al interés de José Luis Rubalcaba y
su equipo de trabajo del instituto de Fisica del UNAM. El recorrido por los templos y
la analitica realizada en campo por Edgar Casanova, Miguel Méynez e lsaac Rangel
permitié un espacio de intercambio de conocimiento del patrimonio y sus materiales,
estableciendo lazos comparativos entre el centro y norte de México.

El Instituto Cervantes en Milan me permité tener un espacio para escribir los
primeros capitulos de la tesis, por lo que agradezco a su director Arturo Lorenzo y a
la bibliotecaria Ana Karin Lépez Lindtrom, por compartirme la biblioteca durante su
horario de trabajo. Fue una experiencia que no sélo me permiti6 escribir, sino también
conocer el importante labor del Insituto ante la continua demanda por aprender la
cultura espanola y la lengua castellana.

I risultati dell’analisi e la sua interpretazione sono stati realizzati grazie al lavoro,
alla pazienza e al tempo di Marcello Picollo, Giovanni Bartolozzi, Mauro Bernabei,
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@ Abstract %

The province of Nueva Vizcaya (the current day Mexican states of Chihuahua
and Durango) was founded as a consequence of the military and religious conquest
which took place in the North of New Spain (Mexico) in 1562. During the 17th and
18th centuries, Franciscan missionaries and Jesuits established missions throughout
Nueva Vizcaya, with the explicit goal to congregate and evangelize the local natives.
At the same time, other settlements called Royal Mines were established as result of
a growing mining industry. Opportunities in mining brought Spaniard migration to
the region which saw the settlement of villages, agricultural haciendas, and military
towns, known as presidios. As the central axis of these towns, churches were built that
functioned not only to evangelize the natives, but also to serve the Spanish and Creole
religious communities (Chapter 1V).

The state of Chihuahua has an inventory of more than 280 historical churches
with architecture reflective of the environmental conditions and the regional raw
materials available at the time. The construction system of these churches varies due
to the complexity and rich ornamental decoration linked to the many socio-economic
influences of the population, the missions, and the religious order of the time. In the
case of the Nueva Vizcaya mission, churches built by the Franciscans maintain a certain
sobriety and simplicity, with some exceptions. Within the range of Jesuit missionary
architecture, it is possible to find simple structures, however, a great majority are
distinguished by their complex and ornate architecture, as well as by artwork from
well-known artists at that time.

This PhD thesis aims to identify and analyze the materials and manufacturing
techniques from the 17th and 18th century polychrome wooden ceilings found in
Jesuit mission churches in Nueva Vizcaya. The aim of this comprehensive analysis is to
enhance the social, cultural, and historical-artistic value of these significant churches,
and to promote interest in the urgent need for their conservation and in the sustainable
development of their local communities. The four selected churches that make up the
case studies in this thesis were built under the influences of the Society of Jesus (Chapter
V). In addition to sharing their Jesuit influence, geographic region, and decorative
motifs, they have been selected based on their artistic and structural singularity (Chapter
Vi sections 6.1 and 6.2). This thesis has been organized into 3 chapters and 8 sections
that correspond to the geo-historical context of the churches, to the architectural and
art historical study of polychrome ceilings, and finally, conclude with the case studies
which include discussions of sample selection, characterization, as well as technical
and analytical testing and outcomes. In addition, a glossary has been included (section
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Teacher, colleague & friend with whom
| started my journey across polychrome ceilings.
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para su desarrollo integral, mediante la conservacién, investigacién y difusién de su
patrimonio cultural. A partir de estos momentos confluyeron mi trabajo investigador
en la Smithsonian y mi labor como directora honoraria de la citada asociacién, que
hoy continda activa, y ambos caminos son los que han permitido la elaboracién de
esta tesis doctoral. E| SCMRE me dio las herramientas y los conocimientos para trabajar
en la investigacién técnica y analitica de los materiales artisticos, y MCC el medio
para incidir en las comunidades locales y en los chihuahuenses sobre la importancia
histérico-artistica y cultural de este patrimonio que se nos ha legado. Es por esto, que
esta tesis doctoral ofrece respuestas a los objetivos planteados, y a su vez se presenta
como un inicio para futuros proyectos en pro de la conservacién y el desarrollo local
de las comunidades locales que son herederas de este rico patrimonio cultural.
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2.2.4 Dimensién cultural

Diferenciar las influencias autéctonas de aquellas que fueron
importadas del Viejo Mundo, en su mayorfa de Espaia e Italia, presentes en
los materiales y de las técnicas de manufactura identificadas en las
techumbres policromas estudiadas. Esto con la finalidad de definir el
mosaico de tradiciones y técnicas culturales que quedaron fundidas en
estas obras del centro de la Nueva Vizcaya (Chihuahua).

2.2.5 Dimensién social

Figura 2:1.
Misiones Coloniales de Chihuahua A.C., 2008.

40

Contribuir al conocimiento histérico-artistico y material del
patrimonio construido y natural del estado de Chihuahua, mediante el
estudio de las techumbres y el reconocimiento de materiales regionales con
la participacién de la poblacién local, para con ello reforzar la apropiacion
de sus habitantes con estas obras, lo que en (ltima instancia les convertira
en actores protagonistas de la conservacién y la difusién de un patrimonio
cultural que les pertenece y susceptible al riesgo de perderse (Figura 2:1).

Misién de San Juan Bautista, Ténachi, Guachochi , Chihuahua. Foto: Paulina Grajeda,
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1. Introduccién m

1.1 Justificacion

La investigacién de esta tesis doctoral tiene sus inicios en 1997 cuando visité
por primera vez la misién de Santa Marfa de Cuevas y descubri su magnifico alfarje
policromado. En aquel entonces trabajaba para el Instituto Nacional de Antropologia
e Historia, en Chihuahua (Centro-INAH Chihuahua), como responsable del proyecto
«Diagnéstico de las Misiones Jesuitas de la Sierra Tarahumara», justo después de
haber finalizado mis estudios de restauracién de pintura en la Escuela de Arte y
Antiguedades de Madrid. El proyecto me permiti recorrer durante dos afios, més de
cien templos dispersos entre llanuras, lomerios y montaias de la regi6n Tarahumara,
y tuvo como resultado un levantamiento arquitecténico realizado por el equipo de
arquitectura y un inventario y descripcién del estado de conservacién de mas de
200 bienes artisticos, ademds de pintura decorativa en muros y techumbres, tanto de
influencia europea como indigena. Fue entonces cuando comencé a establecer una
correlacién entre las decoraciones de Santa Marfa de Cuevas con otros templos.

A finales de 1999 me integré como visiting scientist en el Smithsonian
Center for Materials Research and Education (SCMRE) hoy Smithsonian Museum
Conservation Institute (MCI), en Washingmn, D.C. Esta estancia de investigacién se
convirtié en un contrato laboral que duro siete afios. Durante este tiempo desarrollé
el proyecto «Imagineria de Las Californias», con el objetivo de estudiar los materiales
de manufactura de esculturas policromas de las misiones de la Alta California y de
las misiones del suroeste de Estados Unidos y norte de México. Debido a que las
misiones de la Alta California fueron abandonadas y vendidas durante la primera
mitad del siglo XIX, son pocas las esculturas de las que se conoce su procedencia.
Sin embargo, en Chihuahua, los templos misionales han pasado de generacién en
generacién como centro neurdlgico de las comunidades. Los de origen jesuita que
sufrieron el abandono repentino de sus misioneros a causa de su expulsién por orden
del rey Carlos Ill en 1767, fueron inventariados por misioneros franciscanos, quienes
retomaron dichos templos al afio siguiente. Estableciendo una comparacién entre
los inventarios franciscanos de 1768 y los que realicé en 1997-1999, comencé a
diferenciar entre la obra artistica legada por los jesuitas y la de origen franciscano.

Con este telén de fondo el proyecto del SCMRE se enfocé en el estudio de mas
de 80 esculturas, techumbres y muros policromados, con la finalidad de identificar
los diferentes materiales y técnicas que fueron empleadas en unas y otras obras.

En mi condicién de investigadora del Smithsonian, presenté una iniciativa
integral al empresario Sr. D. Federico Terrazas, gran mecenas de la educacién y
cultura local, que viendo mi entusiasmo y el interés que el proyecto podia tener
para la regién, decidié apoyarlo desde la iniciativa privada. Como resultado, nacié
la asociacién Misiones Coloniales de Chihuahua en el afio 2000, constituida por
empresarios chihuahuenses, cuya misién seria ofrecer apoyo a las comunidades locales
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2.1 Objetivo general

Esta tesis doctoral tiene el objetivo de identificar y analizar los materiales y
las técnicas de manufactura de las techumbres policromas presentes en los templos
jesuitas de los siglos XVII y XVIIl en nueva Vizcaya (Chihuahua), para su puesta en
valor social, cultural e histérico-artistico en aras de su conservacién y desarrollo local
sostenible.

2.2 Objetivos especificos

2.2.1 Dimensi6n documental - identificacion y seleccion de
techumbres policromadas

Seleccionar las techumbres policromas que fueron realizadas bajo
cénones europeos en el centro de Nueva Vizcaya (Chihuahua), cuyo estado
de conservacién y ausencia de intervenciones previas garantiza la correcta
caracterizacién de sus materiales y técnicas constituyentes.

2.2.2 Dimensién técnica

Realizarla caracterizacién fisico-quimica de los materiales empleados
en la construccién y la decoracién de los casos de estudio seleccionados
mediante estudios multi-analiticos no invasivos e invasivos, que puedan
aportar un conocimiento integral sobre la materialidad arquitecténica y
pictérica de este patrimonio cultural.

2.2.3 Dimensi6n conservacion y restauracion

Constituir un banco de materiales constructivos, pictéricos y
aditivos que sirva de referencia para abordar, bajo los mejores criterios de
intervencion, la restauracién de estas arquitecturas y su decoracién pictérica
en un futuro, al igual que para diseRar un plan de conservacién preventiva
acorde con la materialidad de estas obras y el entono en el que se localizan.
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@ Resumen

Como consecuencia de la conquista militar y religiosa en el norte de la Nueva
Espana (México), en el afio 1562 se fundé la provincia de la Nueva Vizcaya, conformada
por los actuales estados de Chihuahua y Durango. Durante los siglos XVII y XVIII,
misioneros franciscanos y jesuitas establecieron misiones, que tenfan el objetivo de
conformar asentamientos que permitieran la agrupacién de los nativos de la Nueva
Vizcaya y su evangelizacion. Paralelamente, otros asentamientos llamados Real de
Minas, se originaron ante la deteccién de yacimientos mineros y la migracién de colonos
en villas, haciendas agricolas y presidios. Como eje central de estas poblaciones se
construyeron templos que atendfan no sélo la evangelizacién de los indigenas, sino
también a la comunidad religiosa espafola y criolla (Capitulo IV).

El estado de Chihuahua cuenta con un inventario de mds de 280 templos
histéricos, cuya arquitectura responde al clima y a los materiales regionales. El sistema
constructivo de estos templos varfa, dado que, la complejidad constructiva y la rica
decoracién ornamental estd ligada a las influencias socio-econémicas de la poblacién,
del misionero y de la orden religiosa. En el caso de la Nueva Vizcaya los templos de
misién construidos por los franciscanos guardan una cierta sobriedad y simplicidad,
aunque hay excepciones. Dentro del abanico de la arquitectura misional jesuita también
es posible encontrar estructuras simples, sin embargo, una gran mayorfa se distinguen
por su arquitectura compleja y ornamentada, asi como por sus bienes artisticos de
reconocidos autores de la época.

Esta Tesis Doctoral tiene como objetivo, identificar y analizar los materiales y las
técnicas de manufactura de techumbres policromas presentes en los templos jesuitas
de los siglos XVII 'y XVIII en Nueva Vizcaya, para su puesta en valor social, cultural
e histérico-artistico, en aras de su conservacién y el desarrollo local sostenible. Los

cuatro casos de estudio seleccionados fueron construidos bajo la administracién de
la Compaiifa de Jests (Capitulo V). A demas de compartir la influencia jesuita, regién
geogrdfica, y motivos decorativos, han sido seleccionados en base a su singularidad
artistica y estructural (Capitulo VI secciones 6.1y 6.2). Para ello la tesis se ha organizado
en 3 capitulos y 8 secciones que se corresponden con el contexto de la investigacién
(territorio e historia), el estudio de las techumbres policromas (arquitectura, influencias
presentes en el soporte ligneo y representaciones policromas) y los casos de estudio
(seleccién, caracterizacién y estudio técnico y analitico). Ademds, se ha incluido un
glosario (apartado X. Glosario) de los términos sefialados con un asterisco (*) en las
diferentes secciones. Por (ltimo, el apartado XI del indice, contiene los créditos de las
imagenes y de los esquemas, agrupados por capitulos y secciones.
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@ Metodologia%

La metodologia seguida se presenta en base a los cinco objetivos especificos
establecidos. Las actividades realizadas que corresponden a cada objetivo se representan
en un diagrama distinguidas en cinco colores.

Las actividades realizadas durante los tres afios y medio parten de dos principales
componentes: investigacién documental y trabajo de campo. Este Gltimo fue realizado
durante cinco estancias de investigacién en tres instituciones educativas y de investigacion
en México. Cuatro en el Tecnolégico de Monterrey Campus Chihuahua (México), dentro
del Laboratorio de Patrimonio Histérico y uno en la Facultad de Zootecnia y Ecologia
de la Universidad Auténoma de Chihuahua. Las primeras visitas permitieron hacer una
seleccién de los casos de estudio, posteriormente llevar a cabo el andlisis técnico de
las techumbres policromas. Paralelamente, durante el trabajo de campo se recolectaron
recursos naturales con la participacién de miembros de comunidades entorno a los
templos seleccionados, contribuyendo con ello al conocimiento histérico-artistico y
natural, planteado como objetivo social.

El diagrama presenta la relacién de las actividades realizadas representadas de la
siguiente manera:
Objetivo 1. Seleccion
Objetivo 2. Técnico
Objetivo 3. Conservativo

Objetivo 4. Cultural

Objetivo 5. Social

Objetivo cumplido

i

Estancia de investigacién

Congreso, seminario, difusion del
proyecto
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@ Introduccidén

La expansién de la conquista espafiola en Nueva Vizcaya (Chihuahua, México)
durante los siglos XVII y XVIII conlleva la evangelizacién de estos territorios. Para
ello se construyeron templos que se decoraron con nuevos programas iconogréficos,
acordes a la nueva fe, pudiéndose destacar las techumbres de madera de estas nuevas
arquitecturas religiosas. El objetivo general de esta investigacion es la identificacién y el
andlisis de los materiales y las técnicas de manufactura que fueron empleadas en estas
techumbres policromas, con la finalidad de poner en valor su importancia histérico-
artistica y socio-cultural. Ello, ademés, tendrd repercusiones en la conservacién de estas
obras novohispanas y en el desarrollo de las poblaciones que lindan con ellas en la
actualidad.

Por primera vez en la historia de estas techumbres, sus materiales son sometidos
a un estudio multi-analitico, mediante técnicas no-invasivas e invasivas, con la
participacién de instituciones mexicanas, espafiolas e italianas. El estudio fisico- quimico
de la madera y de la policromia ha permitido determinar que a las estructuras de madera
realizadas bajo canones estilisticos europeos se incorporaron colorantes prehispanicos,
que en aquella época tenfan una importante relevancia social y econémica. Asimismo,
también ha permitido identificar materiales y técnicas procedentes del Viejo Mundo, y
mas concretamente de Espana e Italia.

La presente tesis doctoral incorpora la documentacién y recoleccién de materiales
regionales que pudieron haber sido utilizados en la decoracién de las techumbres con
la participacién de miembros de la comunidad, asi como con profesores botanicos
y gedlogos conocedores de la regién. La sintesis de la tradicion y del conocimiento
cientifico-técnico ha sentado las bases para la puesta en valor del patrimonio natural y
cultural de esta regién, lo que contribuye a futuros procesos de identidad, fortalecimiento
comunitario y desarrollo local.
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